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Abstract of DE31 02690 

The novel optical glass has the optical properties nd = 1.75-1.82 and nu d = 37-48 and comprises (in % 
by weight): 26-34 of B203, 30-43 of La203, 2-12 of Y203, 5.2-1 1 of Nb205 and 2-18 of ZnO, where 
La2 03 + Y203 must be 38-46 % by weight. Its advantages are that it contains no cadmium oxide or 
thorium oxide and has excellent devitrification stability. 
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© Cd °- ur,d Th0 2 -f r«i©8 optssches Glass mlt efnem Brvchvrart von 1 ,75 - 1 ,82 und rfnem Afcoe- Wert von 37 - 48 

Das neue optfsche Gfas hat die optische Lage 
nd ~ 1 ,75-1 ,82 und vd = 37-48 und besteht aus (in Gew.%)- 
26-34 B 2 O a , 30-43 La 2 0 3 , 2-12 Y 2 O a . 5,2-1 1 Nb 2 O s und 2-1 8 
ZnO, wobei ka 2 0^ + Y 2 0 3 38-46 Gew.% betragen mussen, 
Seine Vorteile iiegen darin, daft es kein Cadmiumoxid Oder 
Thoriumoxid enthalt und eine ausgezeichnete Entglasungs- 
stabilitataufweist. (3102690) 
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CdO~ und Th0 2 -freies optisches Glas mit eineiu Brechwert 
von 1,75 - 1,82 und einem Abbe -Wert von 37 - 48 


Patentansprtiche s 

6) CdO- und Th0 2 -£reies optisches Glas mit den optischen Werten 
nd 1,75 - 1,82 und vd - 37 - 48, gekennzeichnet durch folgende 
Zusammensetzung : 


B 2°3 

26,0 ■ 

- 34,0 

Gew . -% 


La 2°3 

30,0 - 

- 43,0 

Gew.-% 


Y 2°3 

2,0 ■ 

- 12,0 

Gew.-% 

La 2°3 

Nb 2 0 5 

5,2 - 

■ 11,0 

Gew.-% 


ZnO 

2,0 - 

- 18,0 

Gew.-% 



La 2°3 + Y 2°3 = 38-46 Gew.-% 


2. Glas nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB es zusatz- 
lich 0 - 9,0 Gew.-% Zr0 2 enthalt. 


« 9 * 9 * • 

• • « € 9 9 9 

• • • * 9 


9 m . m » « 


9 94 
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3. Glas nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch folgende 
Zusammensetzung: 


B 2°3 

30,0 - 

34,0 

Gew.-% 

La 2°3 

35,0 - 

39,0 

Gew. -% 

Y 2°3 

2,0 - 

8,0 

Gew.-% 

Nb 2°5 

6,0 - 

9,0 

Gew.-% 

ZnO 

6,0 - 

9,0 

Gew.-% 

Zr0 2 

4,0 - 

8,0 

Gew.-%. 


W 4, Glas nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB 
es zusatzlich 

0 - 7,0 Gew.-% Si0 2 und 

0 - 7,0 Gew*-% A1 2 0 3 enthait, 

wobei B 2 0 3 + Si0 2 + Al 2 0 3 =28-38 Gew.-%. 

5. Glas nach einem der Ansprttche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet , 
daB es zusatzlich 

0 -8,0 Gew.-% PbO enthait. 

W 

6. Glas nach einem der Ansprtiche 1 bis 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB es zusatzlich 

0 - 8,0 Gew.-% Ti0 2 enthait. 

7. Glas nach einem der Ansprtiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
daB es zus&tzlich 

0-7,0 Gew.-% MgO 

0-8,0 Gew.-% CaO 

0 -11,0 Gew,-% BaO 

0 -10,0 Gew.-% SrO enthait 


8 * 99 » » 
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wobei MgO +CaO + SrO + BaO < 16 Gew.-%. 

8, Glas nach einem der Ansprttche 1 bis 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB es zusStzlich 

0-5 Gew.-% W0 3 enthait. 

9 * Gla s nach einem der Ansprttche 1 bis 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB es zus&tzlich 

0-8 Gew*-% Gd 2 0 3 enthalt 

wobei La 2 0 3 + Y 2 0 3 + Gd 2 0 3 -38-46 Gew.-%. 

10 . Glas nach einem der Ansprttche 1 bis 9, dadurch gekennzeich- 
net, daB es zusStzlich 

0-4 Gew.-% Ta 2 0 5 'enth&lt. 

11. Glas nach einem der Ansprttche 1 -10, dadurch gekennzeichnet , 
daB es zusStzlich 

0-2 Gew.-% Li 2 0 

0-2 Gew.-% Na 2 0 Li 2 0 + Na 2 0 + K 2 0 £ 2 Gew.-% 
0-2 Gew.-% K 2 0 


enthalt. 
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Beschreibung 

Ziel der vorliegenden Erfindung 1st es, Glaser der optischen 
Lage nd » 1,75 - 1,82 und vd = 37 - 48 frei von den giftigen 
Oxiden des Cadmium und Thoriums kostengttnstig herzustellen, 
wobei auf teures Ta 2 0 5 verzichtet werden kann und dennoch 
eine ausgezeichnete Entglasungsstabilitat erreicht wird. 

In der GB-PS 953 480 sind Glasrezepturen im Glassystem 

B 2 °3 " La 2°3 *" Y 2 °3 beschrieben/ die es jedoch nur erlauben, 
W Glaser mit einem Brechungsindex bis nd » 1 ,775 herzustellen, 

selbst bei Zusatz von Ta 2 0 5 , Zr0 2 , CdO, Nb 2 0 5 . 

Glaser ahnlicher optischer Lage wie die der vorliegenden Er- 
findung werden z.B* beschrieben in der DE-AS- 1 421 892, je- 
doch enthalten diese GlMser teures Ta 2 0 5 und darttber hinaus 
zusatzlich giftiges CdO. 

In der DE-OS 22 59 122 werden optische Gl£ser im System B,^- 
La 2°3 " Gd 2°3 " Ta 2°5 mit Slinlich optischer Lage beschrieben, 
die jedoch wegen ihres relativ hohen Tantaloxidgehalts sehr 
teuer sind und daher ftlr die Ma s senpr oduk t ion ausscheiden, 

w Ahnliches trifft fUr die Gl&ser gemHB der JP-OS 74 21 408 

zu, die auBerdem nicht die Forderung nach guter Entglasungs- 
stabilitat erfvillen. 

Die DE-OS 26 52 747 beschreibt ebenf alls Glaser in dem be- 
anspruchten System, die jedoch den Nachteil haben, daB mit 
ihnen keine ausreichend hohe Abbe-Zahl erreicht werden kann. 

Von den Glasern nach JP-OS 77 85 210 unterscheidet sich der 
Anmeldungsgegenstand durch einen hoheren Nb 2 0 5 -Gehalt, der 
wesentlich zur KristallisationsstabilitSt beitr&gt. 
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Im Gegensatz 

2 U 3 La 2° 3 - Y 2 0, - Nb 0 „ n 48 «a Glas- 

2 3 Nb 2 o 5 - Zn0 herstelien. 


B 2°3 26 - . 

La n 4 Ge W.-% 

2 3 2 - 15 _ 

Nb 2°, 5 2 W, ~ % 

18 Gew.-%. 

SI n ° " ! Gew - ! 


^ CaO 


■2^3 0 - 7 Gew _ % 

0 ~ 2 Gew.-% 
0 " 2 Gew.~% 
2 Gew.-% 
7 Gew.-% 


Li 2° 
Na 2 o 

K 2° 0 


0 ~ 11 Gew.-% 

0 - 10 Gew.-% 

0 8 Gew.,-% 
0-Q Gew.-% 
r ~"2 0-9 Gew.-% 


SrO 
PbO 
Ti0 2 

Zr0 2 0 

23 o-8 Gew -a 

WO „ ew - % 

3 0 - s Gew.- % 

Ta 2°5 0 - 4GeWora% 


Als bedeutsam erwweist sieh „ 
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sowie die gleichzeitige Anwesenheit von La,0, und Y o • 
hierbei muB der Anteil des Y 0 > 2 Gew * 2 ? 2 3 ' 

nugenden Stabilisierungseffe^ 3 ,; J z Z'l I °" ^ 
sollte er 12 Gew % nioL rt ! erZielen ' ^ndererseits 
Gew.% nxcht uberschreiten, da sich dann der 

9UnStl9e St ^— ende Effekt in sein GegenteU "Lt. 

das bT 6 ;: Tt^ Ue KOmP ° nente Unte -^zt das Nb- 
aas B 2 0 3 als Glasbildner und sorgt dariiber hinaus fi- ? 
genugend hohen Brechwert. * 6inen 

Zno erweist sich als in besondere* MaBe geeignet, dieses 
Glas gegen Entglasung 2U schutzeri. 

A ]fl Ts < 7 GeW ' % 2Ugesetzt werden; auch sind 
Alkalioxide <2 Gew * er i a „u * 
, _ ^ ** erlaubt, ferner Erdalkalioxide 

wirfct „ brechwerterhOhend, 2um anderen verbessert es aie 
che-xecne Kesiatenz. Pbo, Tio 2 , WO3 dienen zur Brechwert! 
korrektur; auf Ta 0 kann «n . ^ecnwert- 

sat, iet Jedocb er^bt Ver " 0htet Werda '" " ta 20 " 

l 1 ! 0 ^ 8 ^ 961 "" toSi,raohM 3 11 -icnen sich dutch 
eine besonders hohe Entglazungestabilitat auz. ■ 

Ztll^TTlTr 17 Krflndun9 werden £ °^^-»en her- 

Nitrate c h " erdSn dle oxide. 

Nitrate, Carbonate benutzt, diese warden ge^B den Rezept 

To ^ klei ' ner tatetl ^-ittei. „ ie 

As 2 0 W1 rd zugesetzt. Dieses Glasgemenge wird gut gemischt 
in emen au f - 140 o«c erhitzten Piatintlegel gegeben 
und bei diezer ^peratur geschaoizen. Kach de„ Ltern w ra 


.:::••::= U': : 
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Jr *«tur von ca. 100 o - iioo'n v ZUr GuB " 

^senfor* gegossen. ° ab ^ er ^t und in eine 



Gew.% 

Sio 2 

6,40 

B 2°3 

26,80 

CaO 

1,00 

Zno 

7,80 

Zr0 2 

5,60 

Nb 2°5 

6,90 

La 2° 3 

42,20 

Y 2° 3 

' 3,30 

AS 2°3 

0,10 


200 kg Glas 


Rohstoffe 


Einwaage 

Sipur 


H3BO3 

12,82 

CaC0 3 

94,87 

ZnO 

3,58 

Zr0 2 

15,66 

Nb 2° 5 

11,24 

La 2° 3 

13,81 

Y 2° 3 
A3 2°3 

84,57 
6,66 


0,20 


Die Tabelle I gibfc .„„ 
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